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Abstract of DE1 0258551 



A settling tank membrane (1) of polymeric 
(especially elastomeric) material, with a 
perforation (2) to provide gas permeability, has 
its permeable life lengthened by incorporation 
of a waste water biologically active inhibitor. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommon 

@ Klarbecken membra n 

@ Die Erfindung betrifft eine Klarbeckenmembran (1) aus 
poly mere m, insbesondere elastomerem Werkstoff, die 
mittels einer Perforation (2) gasdurchlassig ist, wobei im 
Hinblick auf eine dauerhafte Gasdurchlassigkeit dem po- 
lymeren Werkstoff ein abwasserbiologisch aktiver Inhibi- 
tor beige mischt ist. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Klarbeckenmembran 
aus polymerern, insbesondere etastomerem Werkstoff, die 
mitteLs einer Perforation (z. B. SchLitzperforation) gasdurch- 
lassig ist. 

[0002] Die mehrstufige Reinigung von kommunalen und 
industriellen Abwassem in Klarbecken von Klarwerken en- 
det mit einer biologischen Stufe. In dieser Reinigungsstufe 
kommen fiir den Gaseintrag (Luft, mit Sauerstoff angerei- 
cherte Luft, Sauerstoff) Klarbeckenmembranen zum Einsatz 
(DE295 13 922U1). 

[0003] Fiir die Klarbecken muss nun ein ausreichender 
Sauerstoffeintrag gesichert sein, da Sauerstoffmangel zum 
Absterben der Mikroorganismen (Bakterien) fuhrt. Die Lo- 
chungen bzw. Schlitze der Membranen setzen sich dann mit 
den abgestorbenen Bakterien zu. Der notwendige Sauerstof- 
feintrag ist somit nicht mehr gegeben. Auch Algen konnen 
die Gasdurchlassigkeit der Membranen negativ beeinflus- 
sen. 

[0004] Zwecks Behebung der oben genannten Nachteile 
zeichnet sich nun die neue Klarbeckenmembran gemaB 
Kennzeichen des Paten tanspruches 1 dadurch aus, dass im 
Hinblick auf eine dauerhafte Gasdurchlassigkeit dem poly- 
meren Werkstoff ein abwasserbiologisch aktiver Inhibitor 
beigemischt ist. 

[0005] Der Inhibitor ist insbesondere schwerloslich in 
Wasser. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Inhibitor 
herausgewaschen wird. 

[0006] Ferner ist der Inhibitor vorzugsweise ein Inhibito- 
rensystem, gebildet aus wenigstens zwei Inhibitorentypen. 
In diesem Zusammenhang umfasst das Inhibitorensystem 
insbesondere einen Mikroorganismeninhibitor und eine Al- 
geninhibitor. 

[0007] Als Inhibitoren werden verwendet: 

- 2,4,4'-trichior-2 , -hydroxy-diphenyi-ether, insbeson- 
dere als Mikroorganismeninhibitor; 

- NT-tert.butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)- 1 ,3,5- 
triazin-2,4-diamin, insbesondere als Algeninhibitor. 

[0008] Im Rahmen einer besonders vorteilhaften Variante 
ist dem polymeren Werkstoff ein Tragermaterial beige- 
mischt, das mit dem Inhibitor bzw. Inhibitorensystem bela- 
den ist, und zwar unter Bildung eines entsprechenden Ad- 
duktes. Das Tragermaterial ist insbesondere ein Molekular- 
sieb in Form eines Metall-Aluminium-Siiikates der folgen- 
den Formei: 

Men[(A102) x • (Si0 2 ) y ] mit oder ohne Kristallwasser, insbe- 
sondere Nag6[(A102)86 • (SiO2)i06l mit oder ohne Kristall- 
wasser. 

[0009] Ein haufig verwendetes Metall-Alu minium- Silikat 

ist: 

Na 86 [(A10 2 )) 86 • (Si02)iod ' 276 H 2 0 

[0010] Dabei wird das Kristallwasser entweder volls tan- 
dig oder partiell dehydratisiert. Die frei gewordenen Kri- 
stallwasserplatze innerhalb des Metall-Aluminium-Silikat- 
Gitters werden dann durch Beladung mit dem Inhibitor bzw. 
Inhibitorensystem belegL Wirksam ist dann das entspre- 
chende Addukt. 

[0011] Der Inhibitor bzw. das Inhibitorensystem ist im po- 
lymeren Werkstoff im Wesentlichen gleichmafiig verteilt. 
Sein Anteil in Bezug auf die Gesamtmasse des polymeren 
Werkstorfes betragt insbesondere 0,1 bis 5,0 Gew.-%. 
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[0012] Der polymere Werkstoff ist weichmacherarm, vor- 
zugsweise weichmacherfrei, insbesondere wiederum in Ver- 
bindung mit foigenden Werkstoffvarianten: 

5 - Der polymere Werkstoff ist eine vulkanisierte Kau- 
tschukmischung, und zwar auf der Basis eines Ethylen- 
Propylen-Dien-Mischpolymerisates (EPDM), von Ni- 
trilkautschuk (NBR) oder Silikonkautschuk, die je- 
weils unverschnitten sind. 

10 - Der polymere Werkstoff ist eine vulkanisierte Kau- 
tschukmischung auf der Basis eines EPDM/NBR-Ver- 
schnittes. 

[0013] In Bezug auf die Gesamtmasse des polymeren 
15 Werkstoffes betragt der Anteil der Polymer- bzw. Kau- 
tschuk- bzw. Verschnittkomponente 10 bis 50Gew.-%. Der 
Kautschukmischung sind dabei noch ubliche Mischungsin- 
gredienzien beigemischt, wie Vulkanisationsmittel (z. B. 
Schwefel oder Schwefelspender) und zumeist Beschleuni- 
20 ger, Fullstoff (z. B. RuB), Zinkoxid sowie gegebenenfalls 
weitere Zusatzstoffe (z. B. Alterungsschutzmittel). 
[0014] Hinsichtiich der Konstruktion ist die Klarbecken- 
membran ausgebildet als: 

25 - Tellermembran; 

- Schlauchmembran oder 

- Plattenbeluftermembran. 

[0015] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfiih- 
30 rungsbeispiels unter Bezugnahme auf schematische Zeich- 
nungen erlautert. Es zeigen: 

[0016] Fig. 1 einen Querschnitt einer Tellermembran; 
[0017] Fig, 2 eine Draufsicht einer Tellermembran gemaB 
Fig. 1. 

35 [0018] In Verbindung mit diesen Figuren gilt folgende Be- 
zugszeichenliste: 

1 Klarbeckenmembran 

2 Perforation (Schlitzperforation) 

40 

[0019] Da dem polymeren Werkstoff ein Inhibitor, insbe- 
sondere ein Inhibitorensystem aus einem Mikroorganisme- 
ninhibitor und einem Algeninhibitor, beigemischt ist, bleibt 
die Schlitzperforation 2 der Klarbeckenmembran 1 dauer- 
45 haft gasdurchlassig. 

Patentanspruche 

1 . Klarbeckenmembran (1) aus polymerern, insbeson- 
50 dere etastomerem Werkstoff, die mittels einer Perfora- 
don (2) gasdurchlassig ist, dadurch gekennzeichnet, 
dass im Hinblick auf eine dauerhafte Gasdurchlassig- 
keit dem polymeren Werkstoff ein abwasserbiologisch 
aktiver Inhibitor beigemischt ist. 
55 2. Klarbeckenmembran nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Inhibitor schwerloslich in Was- 
ser ist. 

3. Klarbeckenmembran nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Inhibitor ein Inhibito- 

60 rensystem ist, gebildet aus wenigstens zwei Inhibito- 
rentypen. 

4. Klarbeckenmembran nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Inhibitorensystem aus einem 
Mikroorganismeninhibitor und einem Algeninhibitor 

65 gebildet ist. 

5. Klarbeckenmembran nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhibitor, ins- 
besondere als Mikroorganismeninhibitor, 2,4,4'- tri- 
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chlor-2'- hy droxy-diphenyl-ether ist. 

6. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhibitor, ins- 
besondere als Algeninhibitor, N'-tert.butyl-N-cyclo- 
propyl-6-(memylmio)-l,3,5-triazin-2,4-diamin ist. 5 

7. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass dem polymeren 
Werkstoff ein Tragermaterial beigemischt ist, das mit 
dem Inhibitor bzw. Inhibitorensystem beladen ist, und 
zwar unter Bildung eines entsprechenden Adduktes. 10 

8. Klarbeckenmembran nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Tragermaterial ein Molekular- 
sieb ist, vorzugsweise auf der Basis eines Natrium- 
Aluminium-S ilikates. 

9. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 15 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Inhibitor bzw. 
das Inhibitorensystem im polymeren Werkstoff im We- 
sentlichen gleichmaBig verteilt ist. 

10. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in Bezug auf die 20 
Gesarntmasse des polymeren Werkstoffes der Anteil 
des Inhibitors bzw. Inhibitorensystems 0,1 bis 
5,0 Gew.-% betragt. 

11. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere 25 
Werkstoff weichmacherarm, vorzugsweise weichma- 
cherfrei ist. 

12. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere 
Werkstoff eine vulkanisierte Kautschukmischung ist, 30 
und zwar auf der Basis von EPDM, NBR oder Silikon- 
kautschuk, die jeweils unverschnitten sind. 

13. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der polymere 
Werkstoff eine vulkanisierte Kautschukmischung auf 35 
der Basis eines EPDM/NBR-Verschnittes ist. 

14. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass in Bezug auf die 
Gesarntmasse des polymeren Werkstoffes der Anteil 
der Polymer- bzw. Kautschuk- bzw. Verschnittkompo- 40 
nente 10 bis 50 Gew.-% betragt. 

15. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass diese als Teller- 
membran ausgebildet ist. 

16. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 45 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass diese als 
Schlauchmembran ausgebildet ist. 

17. Klarbeckenmembran nach einem der Anspruche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass diese als Platten- 
beluftermembran ausgebildet ist. 50 
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